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Patentanspruche 

1, Verfahren zur Hersteliung sines funktionaien hochenergetischen Materials mit 
$chichtartig strukturiertem Korn enthaltend einen energiereichen Weichmacher und 
einen polymeren Phlegmatisator, dadurch gekennzeichnet, dass der Weichmacher 

5 und/oder der Phlegmatisator in Form einer wassrigen Emulsion in das aufnahmefa- 

hige Kom eindiffundiert wird bzw. werden. 

2, Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Korn im Wesentfichen 
aus Nitrocellulose besteht, insbesondere dass es zu mindestens 80% aus Nitrocellu- 
lose mit einem Stickstoffgehalt von 1 1-13,5% besteht. 

10 3. Verfahren nach einem der Anspruche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Korn eine zylindrische Struktur hat mit einem Verhaltnis von Durchmesser zu Lange 
zwi$chen 0.5 und 2.0, einem Aussendurchmesser zwischen 0.5 und 10 mm und dass 
insbesondere mindestens ein Loch, vorzugsweise mehrere Lbcher mit einem Loch- 
durchmesser zwischen 0.03 und 0.7 mm vorhanden ist bzw, sind, 

15 A, Verfahren nach Anspruoh 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Korn durch Verpres- 
sen eines losungsmittelhaltigen Pulverteigs aus Nitrocellulose in einer Strangpresse 
Oder mitteis Extrusion hergestellt wird, wobei der losungsmittelhaltige Pulverteig ins- 
besondere Substanzen der allgemeinen Struktur lil mit R4 = (-CH2-N-N02)n und n = 2 
Oder 3, in einem Gesamtanteil von 5-80% der Trockensubstanz des Pulverteigs enthalt, 

20 wobei die beigemischten Substanzen bevorzugt die Strukturen IV, V oder VI aufweisen 
und deren Gesamtanteil im aufnahmefahigen Korn zwischen 10-60% liegt. 




(Ill) 
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5. Verfahren nach einem der Anspriiclie 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine Dif- 
fusionstiefe im Bereich von 1 00-500 jxm erzeugt wird. 

6- Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass eine L6- 
sung Oder Emulsion des enorgiereichen Woichmachers in einem organischen Lo- 
sungsmittel einer Mischung von unbehandoltom Gmnpulver in Wasser zugefuhrt wird, 
gefoigt von der Zugabe einer Losung oder Emulsion des Phlegmatisators in Wasser, 
wobei vorzugsweise die Zugabe der Losung oder Emulsion des energiereichen Weich- 
machers in einem organischen Losungsmittet and die Losung Oder Emulsion von 
Phlegmatisator in Wasser bei einer Temperatur zwischen 20-85 X vorgenommen 
wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, das$ das 2U behandelnde Grun- 
pulver vor der Zugabe der Losung oder Emulsion des bei Raumtemperatur flussigen 
energiereichen Weichmachers in einem organischen Losungsmtttel im Reaktor unter 
Riihren v^ahrend 4-24Stunden bei einer Temperatur von 20-85 vorgebadetwird. 

8, Verfahren nach einem der Anspruche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Grunpuiver in der 1- bis 5-fachen Gewichtsmenge Wasser vorgelegt wird, 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass nach 
beendigter Zugabe der Losung oder Emulsion des Phlegmatisators der Druck im Reak- 
torkessel wahrend 2-6 Stunden auf 400-800 mbar reduzlert wird und dass die verblei- 
benden flijssigen Anteile durch ein Bodensieb aus dom Reaktor abgelassen werden 
und dass die resultierende Pulvermasse mit warmer Luft getrocknet wird, 

10, Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass auf die 
getrocknete Pulvermasse in einer Poliertrommel 0.01-2% Graphit aufgetragen wird, 
urn ein Schuttpulver mit einer Schuttdichte >1 000 g/1 zu erhalten. 
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1 1 . Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 1 0, dadurch gekennzeichnet, dass der 
energiereiche Weichmacher Nitroglycerin oder Diethylengiykoldinitrat ist oder 
insbesondere die Struktur 1 oder II mit R, " C,-C,o-AIkyl, Ci-Cio-Alkoxy oder Aryl, R2 
und R3 unabhangig voneinander Ci-Cg-Alkyi oder C,-C5-Aiko)Qr aufweist und in einer 
IVlenge von 5-20% gegeniiber dem Griinpulver eingesetzt wird. 



CH2ONO2 NO2 NO2 

(1) m 



12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der energiereiche 
Weichmacher die Struktur I oder il mit R, = 0,-04 (Methyl, Ethyl, n-Propyl. i-Propyl, n- 
Butyi, i-Butyi, t-Butyl), und mit R2/R3 unabhangig voneinander C,-Gi (Methyl, Ethyl) 
aufweist. 



^CH2— CH2ONO2 NO2 NO2 

R2-N-CH2-A-R3 

(I) («) 



13, Veffahren nach einem der Anspruche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass als po- 
iymerer Phlegmatisator eine organische Ether- und Esterverbindung nnit einem Mole- 
kulargewicht zw. 1 0O-IOO'OOO verwendet wird. 

14, Funktionales hochenergetisches Material mit schichtartig strukturiertem Korn gebildet 
durch einen in ein Grunpulver eingebrachten energiereichen Weichmacher und einen 
polymeren Phlegmatisator, dadurch gekennzeichnet, dass der energiereiche 
Weichmacher die Struktur i oder II mit Ri - CrCio-Alkyl, Ct-C,o-Alkoxy oder Aryi, R2 
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und R3 unabhangig voneinander C^-Cg-Alkyl odor C^-C^-Alkoxy aufweist und in einer 
Menge von 5-20% gegeniiber dem Grunpulver eingesetz! ist. 



15. Funktionales hochenergetisches Material nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Griinpuiver durch Verpressung eines losungstnittelhaltigen Pulverteigs aus 
Nitrocelluiose hergestellt ist, wobei der losungsmittelhaltige Puiverteig Substanzen 
der Strukturen IV, V oder Vl, in einem Gesamtanteii von 1<H0% der Trockensubstanz 
de$ Pulverteigs enthalt. 




NO2 NO2 
I I 
R2— N-CH2— N-R3 



O2N-N 
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5 16, Grunkorn zur Herstellung eines funkticnden hochenergetischen Materials mit 
schichtartig strukturiertem Korn enthaltend einen energiereichen Weichmacher und 
einen polymoren Phlegmatisator, wobei das Grunkorn durch Verpressung elnes lo- 
5ungsmittelhaltigen PulverteJgs aus Nitrocellulose gebildet ist, dadurch gekennzeich- 
net, dass der iosungsmittelhaltige Pulverteig Substanzen der Struktur IV, V oder VI, in 

1 0 einem Gesamtanteil von 1 0-60%der Trockensubstanz des Pulverteigs enthalt 
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17, Treibladungspulver enthaltend ein hochenergetisches funktionales Material nach An- 
spruch 14. 

18, Munition mit einem Treibladungspulver nach Anspruch 17. 
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